DISCHI 



Legenda 

I dischi sono elencati secondo il numero d'inventario, a 4 cifre per il Museo di Perugia e 5 
per il Museo Pigorini. 

Tutte le misure sono espresse in centimetri ed in grammi. 

Le aree delle foto OM sono di 8 x 6 mm. 

La tecnologia di produzione dei dischi e' intesa per tutti: fusione + lavorazione a freddo + 
ricottura; viene specificata nella voce tecnologia delle singole schede la tecnica di 
realizzazione della decorazione 

I disegni dei dischi senza alcuna indicazione sono tratti da Papi (1990); un asterisco 
accanto al numero di catalogazione relativo a Tomedi (2000), indica invece quando sono 
tratti da questa fonte. 

I dischi sono tutti datati alia piena eta' del Ferro (MIA). 

Le analisi XRF dei dischi sono riportate in tabella 8. 

I reperti del museo di Perugia non sono stati ripuliti dai materiali di deposizione come 
scelta conservative quindi presentano spesso patine con chiazze grigie ed incrostazioni. 



tipologia geometrico 
tipo 



Collarmele 



museo |Perugia | n inv 457 frammentario ma ben conservato - 1 lacuna 

sul bordo da cui partono fratture in diverse 
diramazioni, una di esse interessa uno dei 3 
fori, forse intenzionali 



motivi geometrici concentrici 



stella raggi/segmenti 
rotella 



contesto 
Tomedi 



femminile 



252=* 



Papi 
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provenienza 
comparazioni 



ignota 




analisi 



peso 



49,2 



11,1 



tecnologia 



incisione, sbalzo, puntinatura e punzonatura 



spessore 0,035^05 



h dell'arco legg convessa 



note 



3 fori sull'area mediana, forse intenzionali 



patina 



verde molto scuro quasi 
marrone 



met or lottone rosso 



borchie 
e chiodi 



rivetti 



passanti e piastre 



fori 3(?) 



holes centre +n (?) reparations 



fractures many 



suspension chains 



museo Perugia n in\ 645 



tipologia geometrico 
tipo 



Collarmele 



frammentario - 2 pezzi - 1 frattura taglia un 
lembo del bordo fissato da restauro recente - 
a\ centre forte ossidazione che occlude il foro 
della borchia mancante 



motivi geometrici concentrici 


Stella f 


ogliata - tratteggio a spina di pesce 




rotella 








contesto 


femminile 


Tomedi 




251 Papi 65 






provenienza 


Forme di Massa d'Albe 






comparazioni 





tecnologia 



incisione, sbalzo, puntinatura e punzonatura 




note 



patina 



non omogenea - verde scuro 
bluastro con aree di corrosione 



met or 



borchie 
e chiodi 

fori 



rivetti 



passanti e piastre 



holes centre 



reparations 



fractures riml 



suspension ring 



museo Perugia n in\ 1153 



tipologia geometrico 
tipo 



geometrico 



semplice a teorie di punti 



Stella 
rotella 
contesto 



femminile (?) 



173* 



Tomedi 
provenienza 

comparazioni 



Papi 



Villalago 



tecnologia 



puntinatura 



deformato e lacunoso al centro ■ 
microfracture lungo il bordo 




note 



borchie 
e chiodi 

Fori 



holes centre 



U< ) i f: : I 




analisi 



peso 45,2 



spessore J 03_0 J 04 



11,5 



h dell'arco 



patina 



non omogenea - verde con 
chiazze grigie, formazioni 
biancastre ed incrostazioni 



met or 



rivetti 



passanti e piastre 



reparations 



fractures rim+ 



suspension ring 



museo Perugia 



n in\ 



tipologia geometrico 
tipo 



ben conservato - 1 lacuna e 1 frattura sul 
bordo 




provenienza 
comparazioni 



tecnologia 



note 



patina 



non omogenea - verde con 
incrostazioni 



met or 



borchie 
e chiodi 



rivetti 



passanti e piastre 



fori 2 



holes centre+n 



reparations 



fractures rim+ 




museo Perugia 



n inv 



tipologia geometrico 
tipo 



integro - aspetto deteriorate - 1 piccola 
frattura sul bordo sembra associata ad un 
foro 




provenienza 
comparazioni 



tecnologia 



incisione e punzonatura a cesello 



spessore 0,025^0,06 



hdell'arco 1,2 



note 



patina 



non omogenea - verde grigio 
con incrostazioni ed aree di 
ossidazione 



met or 



borchie 
e chiodi 



rivetti 



passanti e piastre 



fori 1 (?) 



holes centre +n (?) reparations 



fractures riml 




museo Perugia n in\ 2611 



frammentario e lacunoso 



tipologia geometrico 
tipo 



Aielli 



semplice a teorie di punti 



Stella 
rotella 
contesto 
Tomedi 






\V 



femminile (?) 



176=+ 



Papi 



provenienza 
comparazioni 



Aielli 



tecnologia 



note 



borchie 
e chiodi 
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analisi 



peso 



53,6 



12,2 




spessore J 05_0 J 06 



hdell'arco 1,2 



non omogenea - verde scuro 
con chiazze nerastre ed 
incrostazioni 



met or 



rivetti 



passanti e piastre 



Fori 



holes centre 



reparations 



fractures many 



suspension ring 



rnuseo Perugia n inv 2614 



tipologia geormetrico 
tipo 



Aielli 



Prammentario - 2 pezzi, area centrale + 
corpo, ricongiunti con una riparazione in 
antico (foto dettaglio) 



semplice a teorie di punti 



Stella 
rotella 
contesto 
Tomedi 



femminile (?) 



191 



* 



Papi 



25 




provenienza 
comparazioni 



Magliano de'Marsi 



J 
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W 



analisi 



OM 



peso 



349,7 



23,3 



tecnologia 



traforo e puntinatura 



spessore 0,13 



hdell'arco 1,2 



note 



dei 5 rivetti, 3, 2 di bronzo e 1 di ferro, sono nel corpo del 
disco e 2, 1 di bronzo e 1 di ferro, nell'area centrale (foto OM) 



patina 



non omogenea - verde 
bluastra con incrostazioni e 
aree di ossidazione 



met or 



borchie 
e chiodi 



rivetti 



5 Br/Fe 



passanti e piastre 



almeno 2 piastre in 
Perro 



Pori 2 



holes centre+n 



reparations centre Br/Fe 



Practures centre 



suspension chains 



Foto OM dal 
fronte: I rivetto 
inbronzo - lOx 




Foto OM dal retro: IV e V 
rivetti- lOx 



Foto OM dal fronte: V rivetto in bronzo- 3 Ox 



Foto OM dal fronte: III rivetto in 
bronzo - 20x 



museo Perugia n inv 2617 



tipologia geometrico 
tipo 



Collarmele 



frammentario - aspetto deteriorate - 1 
lacuna nell'area centrale e mediana 



motivi geometrici concentrici 



stella fogliata - tratteggio a spina di pesce 
rotella 



contesto 
Tomedi 



femminile 



244* 



Papi 



provenienza 
comparazioni 



Trasacco 



tecnologia 



incisione, sbalzo, punzonatura 



note 



borchie 
e chiodi 

fori 










analisi 



peso 



30,3 



9,3 



spessore 



0, 04,0, 07 



h dell'arco legg convessa 



patina 



non omogenea - verde scuro 
con incrostazioni ed aree di 
ossidazione 



met or 



rivetti 



passanti e piastre 



holes centre 



reparations 



fractures centre 



suspension ring 



museo Perugia n inv 2728 



tipologia orientalizzante 



tj P lAlba Fucens 



integro - ben conservato 



motivi concentrici 



■EiaHRIBBl HOnflH 



Stella 
rotella 
contesto 
Tomedi 



raggi 



femminile 



311 



Papi 



95 



provenienza 
comparazioni 



Sforzacosta 



tecnologia 



incisione, sbalzo, puntinatura e punzonatura 



note 



il disco presenta sul fronte una rete di linee non organizzate 
provocate da usura o da agenti relativi alia deposizione (foto 
OM 1 e 2 - lOx) 





peso 



262,1 



spessore 0,1 



22 



hdell'arco 1,3 



marrone nera 



met or lottone rosso 



borchie 
e chiodi 



rivetti 



passanti e piastre 



Fori 2+1 



holes centre+2+n reparations 



fractures unbroken 



suspension studs/chains 



museo Perugia n inv 3071 



tipologia geometrico 
tipo 



Collarmele 



sostanzialmente integro ma di aspetto 
deteriorate - 1 lacuna sul bordo 



motivi geometrici concentrici 



stella fogliata - tratteggio a spina di pesce 
rotella 



contesto f< 


smminile 












Tomedi 


243* 


Papi 


69 












provenienza 
comparazioni 



Ortucchio 



analisi 



peso 



31,6 



9,3 



tecnologia 



incisione, sbalzo, punzonatura 



spessore 0, 03^,04 



h dell'arco legg convessa 



note 



patina 



non omogenea - verde scuro 
con incrostazioni ed aree di 
ossidazione 



met or lottone rosso 



borchie 
e chiodi 

Fori 



rivetti 



passanti e piastre 



holes centre 



reparations 



fractures riml 



suspension ring 



museo Perugia n inv 3137 



frammentariOj lacunoso e deteriorate 



tipologia orientalizzante 
tipo 




Tormedi 
provenienza 

comparaziom 



tecnologia 



incisione, sbalzo, puntinatura, punzonatura 



spessore O.OgBJ^lS 



hdell'arco 2,5 



note 



patina 



non omogenea - verde brillante 
con chiazze bluastre, 
incrostazioni ed aree di 
ossidazione 



met or 



borchie 
e chiodi 



resti di chiodo in ferro su 1 dei 3 fori (foto dettaglio + foto 
OM- lOx) 



rivetti 



passanti e piastre 



Fori 2+3 



holes centre+2+n 



reparations 



Fractures many 



suspension studs 



3137 dettagli 




Foto OM dal fronte: foro + 
impronta della borchia - lOx 




Foto OM dal retro: resti 
chiodo in ferro - lOx 

Dettaglio del foro con 
resti del chiodo 





front n 
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Foto OM dal fronte: resti chiodo in ferro - lOx 



museo Perugia 



n inv 3139 



ben conservato 



tipologia geometrico 



tj P° lAiel 



semplice a teorie di punti 



Stella 
rotella 
contesto 
Tomedi 






femminile (?) 



132 ; 



* 



Papi 



30 



provenienza 
comparazioni 



Antrosano 



tecnologia traforo 



note 



la borchia centrales a testa piatta/ presenta una decorazione a 
rete o scacchiera (foto OM - lOx). Questo tipo di decorazione 
e 1 tra le piu 1 antiche documentate nella storia deH'uomo e, 
durante I'eta 1 del Ferro, e 1 diffusa soprattutto in area celtica. 




fibula 30300 per decorazione sul retro del discg^ 
della staff a (vedi dettagli + foto OM vlOx) 



non omogenea - verde con 
incrostazioni diffuse 



met or 



borchie 
e chiodi 

fori 



1 al centro con anello sul retro e una sorta di rondella come 
su 69434 



rivetti 



passanti e piastre 



holes centre 



reparations 



fractures unbroken 




suspension ring 



museo Perugia n inv 3151 



tipologia geometrico 
tipo 



Cascanditella 



PrammentariOj lacunoso e deteriorate da 
aree di ossidazione - 3 pezzi - 1 ampia lacuna 
nell'area mediana 




motivi geometrici concentrici 



Stella 
rotella 
contesto 
Tomedi 



traforata: 3 raggi a meandri 
cerchiati 



femminile (?) 




Papi 




356 


3 



**" • 



provenienza 
comparazioni 



territorio aquilano 



tecnologia 



traforo, incisione, punzonatura 



note 




hdell'arco 2,35 



i 3 anelli sul retro sono di bronzo ma I'impronta di ossidazionj 
circostante e i prodotti di corrosione che li occludono (foto 
dettaglio) suggeriscono che del materiale ferroso era connesso 
al sistema di sospensione del disco; es: ganci ad omega in ferro* 



non omogenea - verde con 
chiazze grigie 



meX or 



ottone 



borchie 
e chiodi 

Fori 



1 al centro - 5 sul bordo di cui 2 con passante e 3 con anelli, 
sul retro (foto dettaglio) 



rivetti 



1 passante in ferro 
(foto dettaglio) 



passanti e piastre 



2+3 



holes 



centre+2+n 



reparations 



fractures 



many 



suspension 



studs 



* Vedi scheda dei ganci per dettagli e discussione (36452) 



museo Perugia n inv 3500 



aspetto deteriorate - frammentario 



tipologia geometrico 
tipo 



Collarmele 



motivi geometrici concentrici 



stella raggi 
rotella 



contesto |ripostiglio (?) 

Tomedi 



214 



Papi 



47 



provenienza 
comparazioni 



Magliano de'Marsi 



lacuna 




tecnologia 



incisione, sbalzo, puntinatura, punzonatura 



note 



la lacuna trapezoidale sul bordo presenta tutti i lati regolari 
(foto dettagli + foto OM - lOx), forse intenzionale 



peso 



317,3 



23,1 



spessore 



0,1,0, 15 



h dell'arco 



2,2 



non omogenea - verde scuro 
con incrostazioni diffuse e 
chiazze nere 



met or 



borchie 
e chiodi 



rivetti 



1 piastra (?) in Perro 



passanti e piastre 



Pori 2+6 



holes centre+2+n reparations riml (?) 



Practures rim+ 



suspension chains 



museo Perugia n in^ 3501 



tipologia orientalizzante 
tipo 



Alba Fucens 



deteriorate e distorto - 1 frattura attraversa 
il disco per quasi tutta la lunghezza 



motivi concentrici 



Stella 
rotella 



contesto ripostiglio (?) 

Tomedi 



317 



provenienza 
comparazioni 




tecnologia 



incisione, sbalzo, puntinatura, punzonatura 



spessore 



0,14 



h dell'arco nd 



note 



adiacente alle 2 borchie sul bordo, una doppio tratteggiio 
segna sul fronte un area trapezoidale di circa 2cm x 3cm (foto 
dettaglio + foto OM - lOx) 



patina 



non omogenea - verde scuro 
con chiazze grigie, incrostazioni 
ed aree di ossidazione 



met or 



ottone rosso 



borchie 
e chiodi 



1 al centro - 2 sul bordo nei 2 Fori adiacenti reggono un 
passante sul retro 



rivetti 



passanti e piastre 



fori 2+3 



holes centre+2+n 



reparations 



fractures many 




suspension studs 




Foto OM: tratteggio - lOx 



■KB 

Foto OM dal retro: foro + 
impronta chiodo - lOx 



Foto OM dal fronte: foro + 
impronta borchia - lOx 



rmuseo [Perugia | n inv ] 3502 | la Prattura che attraversa trasversalmente 

I'area mediana e 1 Porse frutto di deposizione 
ma I'aspetto e 1 in generale deteriorate - 1 
lacuna vicino al bordo 



tipologia |geometrico 
tipo 



Collarmele 



motivi geometrici concentrici 



stella raggi/segmenti 
rotella 



i it 



contesto |ripostiglio (?) 

Tomedi 



216 



Papi 



43 



provenienza 
comparazioni 



Magliano de'Marsi 



Foto OM dal fronte: foro - lOx 



analisi 



peso 



265,2 



22,2 



tecnologia 



incisione, sbalzo, puntinatura e punzonatura 



spessore OjOSJ^lS 



h dell'arco 



note 



patina 



non omogenea - verde scuro 
con incrostazioni 



met or 



borchie 
e chiodi 



rivetti 



passanti e piastre 



Pori 2+6 



holes centre+2+n 



reparations 



Practures many 




museo Perugia n im 3503 



tipologia orientalizzante 
tipo 



Alba Fucens 



sostanzialmente integro ma deformato da 
deposizione - aspetto deteriorate - 1 frattura 
sul bordo in corrispondenza del foro con 
borchia (foto dettagli) 



motivi geometrici concentrici 



Stella 
rotella 



raggi 



contesto ripostiglio (?) 

Tomedi 



289 



Papi 



105 



■ * 



-T 



provenienza 
comparazioni 



Magliano de - " Marsi 




analisi 



OM 



peso 



284 



22,3 



tecnologia 



incisione, sbalzo, puntinatura, punzonatura 



spessore 0,08 



h dell'arco nd 



note 



I'ossidazione sul retro interessa I'area relativa ai 2 fori adiacenti 
(foto retro + foto OM 1 e 2 - lOx) 



patina 



non omogenea - verde scuro 
con chiazze grigie, incrostazioni 
ed aree di ossidazione 



met or 



borchie 
e chiodi 



1 sul bordo 



rivetti 



passanti e piastre 



fori 2+3 



holes centre+2+n reparations 



fractures riml 



suspension studs 



3503 dettagli 







| 




Dettaglio borchia e foro dal fronte 



Foto OM dal retro: foro - lOx 




Dettaglio borchia e foro dal retro 



KlTCZ 

Foto OM dal retro: chiodo della 
borchia- lOx 



museo Perugia n in\ 3506 



tipologia geometrico 
tipo 



Collarmele 



deformato da depositions e deteriorate 
una frattura perpendicolare al bordo 



motivi geometrici concentrici 



femminile 



217 ; 



provenienza 
comparazioni 



tecnologia 




stella segmenti - appena accennata 
rotella 
contesto 
Tomedi 



note 



patina 



non omogenea - verde scuro 
con chiazze grigio scure 



met or 



borchie 
e chiodi 

fori 



rivetti 



passanti e piastre 



holes centre 



reparations 



fractures riml 



suspension ring 



museo Perugia 



n inv 3523 



tipologia geometrico 
tipo 



frammentario - 1 lacuna sul bordo riparata in 
antico (foto dettaglio) - al centre forte 
ossidazione che occlude il foro della borchia 
mancante (foto retro) 







3523 dettagli 




Retro del disco 



^7^$ 
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Foto OM dal retro: 
VIrivetto-lOx 



Foto OM dal retro: 
particolare 

mineralizzazioni lungo 
1'impronta della piastra 
40x 



Dettaglio impianfc 




Foto OM dal fronte: resti del chiodo della borchia centrale, in ferro - lOx 



Foto OM dal fronte: I e II Foto OM dal fronte: III 
rivetto - lOx e IV rivetto - lOx 



Foto OM dal fronte 
V rivetto -10 





22,65 



le 2 borchie che reggono il passante sono piu' piccole delle altre 



borchie 
e chiodi 



1 al centre - 5 sul bordo di cui 2 reggono un passante e 3 
anellij sul retro (foto dettagli) 



h dell'arco 



non omogenea - verde 
bluastra con incrostazioni 



met or 



ottone 



rivetti 



passanti e piastre 



1 passante di bronzo 



fori 2+3 



holes centre+2+n 



reparations 



fractures unbroken 



suspension studs 



museo Perugia 



n inv 4165 



tipologia geometrico 
tipo 



Collarmele 



integro - aspetto deteriorate 



motivi geometrici concentrici 



stella raggi + sole - anche sul retro 
rotella 



contesto 
Tomedi 



femminile 



253=* 



Papi 



67 



provenienza 
comparazioni 



Ortucchio 



64269 per stella sul retro 




analisi 



peso 



33 



9,6 



tecnologia 



incisione, sbalzo, puntinatura e punzonatura 



spessore 



0,02,0,07 



h dell'arco legg convessa 



note 



sia la stella che il sole sono visibili anche sul retro, ma in questo 
caso i tratti sono uguali in ambedue le facce (foto retro) 



patina 



non omogenea - verde molto 
scuro 



met or lottone 



borchie 
e chiodi 

Fori 



1 al centro con anello sul retro 



rivetti 



passanti e piastre 



holes centre 



reparations 



fractures unbroken 



suspension ring 



museo Perugia 



n in> 



4190 



tipologia geometrico 



tj P ICollarmele 



ben conservato - 2 impianti: 1 alia base 
dell'umbone ripara una frattura di circa 7 cm 
+ 1 ripara una frattura perpendicolare al 
bordo (foto dettagli + foto OM - lOx) 



motivi geometrici concentrici 


stella r 


aggi/segmenti 




rotella 








contesto 


femminile 


Tomedi 




233 Papi 49 






provenienza 


Cerchio 



comparazioni 



tecnologia 



incisionej sbalzo, puntinatura, punzonatura 




note 



patina 



non omogenea - verde con 
chiazze grigie 



met or 



borchie 
e chiodi 



rivetti 



3 Br/Fe + 2 ferro 



passanti e piastre 



2 piastre in ferrci 



fori 2+6 



holes centre+2+n reparations centre+rim Br/Fe fractures many 



suspension chains 



4190 dettagli 



Foto OM dal retro: 
impianto sul bordo 



Dettaglio e foto OM: 
impianto al centro 





museo Perugia 



n in^ 4192 



tipologia geometrico 



tj P° ICollarmele 



aspetto deteriorate - 2 fratture adiacenti 
sull'area del bordo 



motivi geometrici concentrici 


Stella f 


ogliata - tratteggio a spina di pesce 




rotella 




contesto , 
Tomedi 




ipostiglio (?) 




243 Papi 64 








provenienza 
comparazioni 



Cerchio 



lacuna 



analisi 



tecnologia 



incisionej sbalzo, puntinaturaj punzonatura 




peso 



42 



10,5 



spessore J 025_0 J 06 



h dell'arco legg convessa 



note 



le 2 fratture sul bordo accennano ad una lacuna trapezoidale 
(foto retro + dettaglio) 



patina 



non omogenea - verde 
bluastra con incrostazioni ed 
aree di ossidazione 



met or 



borchie 
e chiodi 

fori 



rivetti 



passanti e piastre 



holes centre 



reparations 



fractures rim+ 



suspension ring 



4192 dettagli 




Dettaglio fratture 




Foto retro disco 



museo Perugia n inv 4408 



tipologia geometrico 
tipo 



geometrico 



frammentario - 1 ampia lacuna nell'area 
centrale e mediana 



semplice a teorie di punti e linee 



Stella 
rotella 
contesto 
Tomedi 






femminile (?) 



175* 



Papi 



provenienza 
comparazioni 



territorio aquilano 




analisi 



OM 



peso 57,3 



12 



tecnologia 



incisione, puntinatura, punzonatura 



spessore 0^5^07 



hdell'arco 1,3 



note 



1 o 2 fori, vicino al'orlo della lacuna, potrebbero essere 
intenzionali (foto OM - lux) 



borchie 
e chiodi 



Fori 2(?) 




patina 



non omogenea - verde scuro 
con chiazze grigie ed 
incrostazioni 



met or 



rossastro 



" 



^'%*s\^djra 



rivetti 



passanti e piastre 



holes centre +n (?) reparations 



fractures centre 



suspension ring 



museo Perugia n in\ 4577 



tipologia geometrico 



Collarmele 



aspetto deteriorate - frammentario - molte 
fratture perpendicolari al bordo e adiacenti ai 
fori - 2 impianti che riparavano in antico piu 1 
fratture sul bordo (foto dettagli + foto OM) 




<=°ntesto ripostiglio (?) 

Tomedi 
provenienza 

comparaziom 



tecnologia 



incisione, sbalzo, puntinatura e punzonatura 



spessore 



0,1,0, 15 



h dell'arco 



1,3 



note 



la lacuna trapezoidale sul bordo presenta i lati brevi regolari 
(vedi dettagli + foto OM), forse intenzionale 



patina 



verde bluastra con 
incrostazioni ed aree di 
ossidazione 



met or 



borchie 
e chiodi 



rivetti 



3+3 Br/Fe 



passanti e piastre 



fori 2+4 (?) 



holes centre+2+n reparations rim2 Br/Fe 



fractures rim+ 




suspension chains 



4577 dettagli 





Foto OM dal fronte: 
III rivetto in bronzo 
- 14x - e' possibile 
che facesse parte di 
un III impianto 



Dettaglio II impianto 
dal fronte 



> \ > 3 i 1 1 ■ 1 1 .?i . y 

■ Is I* do In n^ 

Dettaglio I impianto 



al retro 



\ 






Foto OM dal fronte: I 
rivetto, in bronzo - lOx 





"v. 






Hi 




Foto OM dal retro: II 



rivetto in ferro - lOx 



Dettaglio II impianto 
dal retro 

Foto OM dal fronte: 
rivetti I, in ferro, e II, in 
izo - lOx 




■Foto OM dal 
retro: III 
rivetto, in 
ferro? - lOx 



museo Perugia n inv 4578 



tipologia orientalizzante 
tipo 



Alba Fucens 



sostanzialmente integro ma di aspetto 
deteriorate 



motivi geometrici concentrici 



raggi 



femminile 



Stella 

rotella 
contesto 

Tomedi 
provenienza 

comparazioni 



295 



Papi 



106 









territorio aquilano 




analisi 



OM 



peso 



290 



tecnologia 



incisione, sbalzo, puntinatura e punzonatura 



spessore 0,1 



note 



la piastre di riparazione e 1 stata ottenuta da una lamina di 
bronzo ripiegata e ribattuta (foto OM 1 e 2 - lOx e 40x) 



22,9 



hdell'arco 1,8 



patina 



non omogenea - verde scuro 
con chiazze grigie, incrostazioni 
ed aree di ossidazione 



met or 



borchie 
e chiodi 



2 con resti di ossidazione sul retro (foto OM - 16x) 



rivetti 



2 bronzo 



1 passante, in ferro? 
+ 1 piastra in bronzo 



passanti e piastre 



Fori 2+3 



holes centre+2+n reparations riml bronzo 



fractures riml 



suspension studs/chains 



4578 dettagli 



retro 




f ronte 



I 




Foto OM dal retro: rivetto + 
piastra- lOx 

^Foto OM dal fronte: rivetto - lOx 



Foto OM dal retro: dettaglio della 
sovrapposizione della piastra - 40x 



I I, I I 17 1 I { . I 



^ 




'tiir *\- 




Foto OM 
della borchia 
-lOx 



Foto OM dal retro: chiodo della borchia e 
- rest i d i ossi da zion e - 1 0x 




museo Perugia 



n in\ 7046 



tipologia geometrico 



tj P ICollarmele 



integro - aspetto deteriorate 



motivi geometrici concentrici 



Stella 
rotella 
contesto 
Tomedi 



raggi 



femminile 



249* 



Papi 



66 






■*-:-.*'■- 






** : ;.; 



provenienza 
comparazioni 



territorio aquilano 




analisi 



peso 



64,1 



11,2 



tecnologia 



incisione, sbalzo, puntinatura e punzonatura 



spessore 0,05 



h dell'arco legg convessa 



note 



patina 



non omogenea - verde molto 
scuro con incrostazioni ed aree 
di ossidazione 



met or 



rosso 



borchie 
e chiodi 

fori 



rivetti 



passanti e piastre 



holes centre 



reparations 



fractures unbroken 



suspension ring 



museo Pigorini n in\ 53748 [ 



tipologia geometrico 
tipo 



sostanzialmente integro - 2 fori da usura o 
deposizione 



Collarmele 



motivi geometrici concentrici 



stella raggi + sole 
rotella 



contesto 
Tomedi 



femnninile 



207 



Papi 



40 



provenienza 
cormparazioni 




Antrosano - tra Cappelle e Antrosano (Massa d'Albe) 



analisi 



XRF 



peso 



324 



22,7 



tecnologia 



incisione, sbalzo, puntinatura, punzonatura 



spessore 



0,16 



h dell'arco 



1,7 



note 



il disco presenta 2 fori da usura o deposzione: uno rilevante di 
0,5 cm circa aH'estremita 1 di quello che sernbra un fendente o 
un colpo di aratro, I'altro e 1 molto piu 1 piccolo ma sempre 
aH'estremita' di un colpo. 



patina 



non omogenea - verde 
scuro bluastro 



met or 



borchie 
e chiodi 



rivetti 



passanti e piastre 



fori 2+6 



holes centre+2+n 



reparations 



fractures unbroken 



suspension studs 



museo Pigorini 



n im 



53752 



tipologia orientalizzante 



tj P lAlba Fucens 



ben conservato - 2 fratture riparate in 
antico (foto del retro) - a\ centre Porte 
ossidazione che occlude il foro della borchia 
mancante 



motivi concentrici 



stella segmenti 
rotella 



contesto 
Tomedi 



femnninile 



306 



Papi 



99 



-$- 



provenienza 
comparazioni 



Menaforno (oggi Gioia dei Marsi) 



analisi 



XRF - OM 




peso 



316 



22,9 



tecnologia 



incisione, sbalzo, puntinatura, punzonatura 



spessore 



0,1 



h dell'arco 



1,3 



note 



la frattura sul bordo e 1 perpendicolare ai 2 Fori adiacenti 



patina 



non omogenea - verde 
molto scuro quasi marrone 
- lucida 



met or 



borchie 
e chiodi 



2 con anelli sul retro (1 con chiodo e 1 con testata del chiodo 
ribattuta sul fronte in due segmenti - foto 1 e 2 - lOx) 



rivetti 



4+2 in situ Br/Fe 



passanti e piastre 



2 piastre mancanti, in 
ferro? 



fori 2+3 



holes centre+2+n reparations centre+rim Br/Fe fractures many 



suspension studs 



53752 dettagli 




Dettaglio impianto 
al centro dal fronte 



Foto retro 



Foto OM impianto sul bordo - lOx 



museo Pigorini n inv 53753 



tipologia geometrico 
tipo 



ben conservato - presents una sola frattura 
lungo il bordo 



Alba Fucens 



semplice a teorie di punti 



stella segmenti 
rotella 



contesto 
Tomedi 



fernrninile 



307 



Papi 



71 



provenienza 
comparazioni 



Menaforno vicino (oggi Gioia dei Marsi) 



tecnologia 



incisione^ sbalzo, puntinatura, punzonatura 



note 



decorazione a spina di pesce non deformata dalle borchie a 
sbalzOj quindi successive ad esse (foto OM 27x) 




non omogenea - verde 
molto scuro - lucida 



met or 



borchie 
e chiodi 



rivetti 



passanti e piastre 



Fori 1 



holes centre+n 



reparations 



fractures riml 



suspension chains 



museo Pigorini n inv 53832 



tipologia geometrico 
tipo 



lacunoso - ampia lacuna centrale con fracture 
annesse 



Civitaluparella 



rmotivi geometrici concentrici 




stella sole 

rotella 
contesto 

Tomedi 
provenienza 

comparazioni 

tecnologia 



note 



borchie 
e chiodi 

Fori 2+6 




spessore 



0,11 



h dell'arco 



1,8 



non omogenea - verde con 
aree di ossidazione 



met or bruno-rossastro 



passanti e piastre 



fractures many 



suspension chains 



museo Pigorini n inv 53833 



tipologia geometrico 



tj P lAlba Fucens 



usurato - segni evidenti di usura e di tagli e 
ritagli lungo il bordo 



semplice 



Stella 
rotella 



segmenti 



contesto f emmini | e 
Tomedi 



236 



Papi 



60 




provenienza 
comparazioni 



ignota 



fe 




XRF - OM 



tecnologia 



incisione, sbalzo, puntinatura 



note 



il disco e J probabilmente Tumbone ritagliato di un disco piu"" 
grande, riciclato nella forma attuale - anche lo schema dei fori, 
lungo il bordo e - " completamente incoerente 



borchie 
e chiodi 



resti di chiodo in ferro (foto OM - lOx) 




peso 



24 



7 + punte 



spessore 0,1 



hdell'arco 0,3 



patina 



non omogenea - verde 
brillante con aree di 
ossidazione 



met or 



rivetti 



passanti e piastre 



Fori 3 



holes centre+n 



reparations 



fractures rim+ 




museo Pigorini 



ninv 54072 



integro 



tipologia geometrico 



t'P ICivitaluparella 



motivi geometrici concentrici 



stella sole 
rotella 



contesto 
Tomedi 



femnninile 



Papi 



provenienza 
comparazioni 



ignota 



tecnologia 



incisione e punzonatura profonda 



note 



borchie 
e chiodi 

fori 



1 al centro con anello sul retro (foto) 



holes centre 





analisi 



XRF 



peso 



63,9 



spessore 



0,03 



patina 



10,4 



h dell'arco 



non omogenea - verde 
molto scuro 



met or 



rivetti 



passanti e piastre 



reparations 



fractures unbroken 



suspension ring 



museo Pigorini n in\ 61835 



tipologia figurative 



tj P° lAlfedena 



molto corroso con molte fratture 



animale fantastico 



Stella 
rotella 
contesto 
Tomedi 



maschile (?) 



103* 



Papi 



v^N 




provenienza 
connparazioni 



Alfedena, necropoli 




analisi 



XRF 



peso 



302 



19 + 2 appendici 



tecnologia 



incisione, puntinatura - lamina di ferro sul ret^ piegata per 
circa 0^9 cm sul fronte lungo tutto il bordo e fermata da 
chiodini in ferro 



spessore 



nd 



h dell'arco 



note 



bronzo e ferro 



patina 



non omogenea - verde 
giallo con aree di 
ossidazione 



met or 



borchie 
e chiodi 



rivetti 



passanti e piastre 



fori inglobati holes rim 



reparations 



fractures many 



suspension iron 



museo Pigorini n in\ 61836 | 



integro ma molto corroso 



tipologia figurative 
tipo 



Alfedena 



animale fantastico 



Stella 
rotella 
contesto 
Tomedi 



maschile (?) 



109 Papi 



provenienza 
comparazioni 



Alfedena, necropoli 




analisi 



XRF 



tecnologia 



incisione, puntinatura - lamina di ferro sul retro, piegata per 
circa 0,9 cm sul fronte lungo tutto il bordo e fermata da 
chiodini in ferro 



note 



bronzo e ferro 



patina 



peso 



376 



19,4 + 2 appendici 



spessore 



nd 



h dell'arco 



non omogenea - verde 
giallo con aree di 
ossidazione 



met or 



borchie 
e chiodi 



rivetti 



passanti e piastre 



fori inglobati 



holes rim 



reparations 



fractures unbroken 



suspension iron 



museo Pigorini n inv 64269 



tipologia geometrico 



tipo 



geometrico 



ben conservato tranne 2 Fori adiacenti sul 
bordo e 2 sull'area mediana, forse 
intenzionali. 



semplice a teorie di punti e denti di lupo 










► 






Stella 


raggi - anche sul retro 


-* 




rotella 








contesto 


femminile 


Tomedi 




Papi 









provenienza 
comparazioni 



Civita Castellana 



4145 per stella sul retro 




analisi 



XRF - OM 



peso 



412 



tecnologia 



puntinatura e punzonatura a denti di lupo 



spessore 



0,13 



note 



la stella e 1 tracciata sul fronte da due Pile di punti mentre sul 
retro da una sola (vedi dettaglio dei tratti su foto OM 1 e 2 - 
lux), DHHQ 



patina 



23 



h dell'arco 



0,16 



borchie 
e chiodi 



fori 2+6 




non omogenea - verde 
scuro con aree di 
ossidazione 



met or Ibruno-rossastro 



passanti e piastre 



holes centre+2+n 



fractures unbroken 



suspension studs/chains 



museo Pigorini n inv 69431 



tipologia geometrico 
tipo 



Cascanditella 



usurato - presenta una frattura trasversale 
lungo tutta I'area mediana restaurata di 
recente 



motivi geometrici concentrici 




Stella 






rotella 


traforata: 6 segmenti cerchiati 






contesto 


femminile (?) 


Tomedi 




342 Papi 11 










provenienza 


Fara, S.Martino 







comparazioni rotella simile a 331 14 




note 



borchie 
e chiodi 




1 al centro con anello sul retro 



spessore 0,13 



hdell'arco 1,05 



verde molto scuro con chiazze 
marroni - rotella: verde molto 
scuro quasi nero 



met or 



rivetti 



passanti e piastre 



fori 



holes centre 



reparations 



Fractures rim+ 



suspension ring 



museo Pigorini n inv 69432 



tipologia geometrico 
tipo 



frammentario - manca di rotella ed alcune 
parti sul bordo sono erose 




provenienza 
comparazioni 



decorazione simile a 35494 e 69434; molto meno 
elaborata 



analisi 



XRF 



peso 



44 



11,3 



tecnologia 



traforo, incisione, punzonatura 



spessore 0,9 



hdell'arco 0,9 



note 



patina 



non omogenea - verde 
molto scuro con aree di 
ossidazione 



met or 



borchie 
e chiodi 

fori 



rivetti 



passanti e piastre 



holes centre 



reparations 



fractures rim+ 



suspension ring 



museo Pigorini n inv 69433 



tipologia geometrico 



geormetrico 



ben conservato - presenta qualche piccola 
frattura sul bordo - al centre un colpo netto 
(foto OM 1 dal retro - lOx) ►■ 



motivi geometrici concentrici 




i fori sono successM alia decorazione (foto OM 2 - 19x) 



borchie 
e chiodi 




non omogenea - verde con 
aree di ossidazione 



met or 



rivetti 



passanti e piastre 



fori 2+24 



holes centre+2+n reparations 



fractures rim+ 



suspension chains 



museo Pigorini n in\ 69434 | 



tipologia geometrico 
tipo 



frammentario - 1 riparazione in antico sul 
bordo (foto 1 - lOx) 



Cascanditella 



motivi geometrici concentrici 



Stella 
rotella 
contesto 
Tomedi 



traforata: 3 raggi a rmeandri 
cerchiati 



femminile (?) 



341 



Papi 



provenienza 
comparazioni 



Cascanditella 



decorazione simile a 35494 



analisi 




tecnologia 



traforo, incisione e punzonatura 



note 



patina 



spessore 



0,15 



h dell'arco 



2,05 



verde molto scuro quasi 
marrone - lucida 



met or 



borchie 
e chiodi 



1 al centro con una sorta di rondella sul retro (foto 2 - lOx) 
come su 3139 + 2 sul bordo 



rivetti 



2 bronzo in situ 



passanti e piastre 



1 passante + 1 
piastra mancante, in 
ferro? 



fori 2+4 (?) 



holes centre+2+n reparations riml Br/Fe 



fractures rim+ 



suspension studs/chains 



69434 dettagli 




Foto retro 



Foto OM 1 - lOx 



museo Pigorini 



ninv 70925 



tipologia geometrico 



tj P ICollarmele 



molto usurato e lacunoso - varie fratture e 
area di corrosions con lacuna - 2 riparazioni 
in antico (foto dettaglio + foto 1 e 2 - lOx) 



motivi geometrici concentrici 



stella raggi - poco visibile (foto dettaglio) 
rotella 










contesto 
Tomedi 



ripostiglio (?) 



221/270* Papi 



77 



provenienza 
comparazioni 



Ortucchio 



lacuna 



analisi 



tecnologia 



incisionej sbalzo, punzonatura 




note 



la frattura sul bordo e' perpendicolare ai 2 Fori adiacenti - la 
lacuna rettangolare sul bordo presenta i lati brevi regolarij 
forse intenzionale 



patina 



verde acido scuro con aree di 
ossidazione 



met or 



borchie 
e chiodi 



rivetti 



5(1 in situ) + 2 Br/Fe 



passanti e piastre 



1 piastra in bronzo + 
1 mancante, in ferro? 



Fori 2+6 



holes centre+2+n 



reparations rim2 Br/Fe 



Fractures many 



suspension chains 



70925 dettagli 



Dettaglio Stella 



Dettaglio del retro 





Foto OM 1 dal retro - lOx 



Foto OM la dal retro - lOx 



; * 


■ 




. , j ' 


^ 





Foto OM 2 dal retro - lOx 



museo Pigorini 



ninv 70926 



tipologia geometrico 



U P° klivitaluparella 



lacunoso - 1 lacuna al centro + 1 ampia 
lacuna trasversale, dal centro Pino al bordo, 
colmata da restauro recente 



semplice a teorie di punti 



stella 
rotella 
contesto 
Tomedi 



femminile (?) 



177 



Papi 



27 



provenienza 
comparazioni 



Ortucchio 



tecnologia 



incisione e puntinatura 



note 



borchie 
e chiodi 

fori 



holes centre 



.:■■ ■■ . ■ ■■■■.■■. ■■ v. 






:::^ 



analisi 



XRF 



rivetti 



reparations 




peso 



55,2 



spessore 0,09 



12,6 



hdell'arco 1,1 



patina nerastra 



met or lottone 



passanti e piastre 



fractures many 



suspension ring 



museo Pigorini n inv 72490 



usurato e lacunoso 



tipologia figurative 
tipo 



Capena 



animale fantastico - forma bilobata 


Stella 






rotella 








contesto 


maschile (?) 



Tomedi 38* 



Papi 




provenienza 
comparazioni 



Capena - 5. Martinet T. 24 





retro ^^M ^Lu 


Jfl |^^_ frw 


He 




















* 








71 


L.. y* 1 _^ ^ 







analisi 



XRF 



peso 



166 



tecnologia 



sbalzo - bronzo e ferro - lamina di ferro sul retro fissata al 
fronte mediante chiodi borchiati 



spessore 0,09 



13,7 



h dell'arco 



note 



borchie 
e chiodi 



15 



patina 



rivetti 



verde molto scuro quasi 
marrone 



met or lottone 



passanti e piastre 



fori 16(?) 



holes rim 



reparations 



fractures many 



suspension studs 



museo Pigorini 



nin\ 72491 



tipologia figurative 
tipo 



il fronte e 1 relativamente ben conservato - 1 
frattura sul bordo riparata in antico (foto 
OM - 10x)^diOEiaJacuna sul bordo colmata 
da restauro recente 




provenienza 
comparazioni 



tecnologia 



sbalzo - bronzo e ferro - lamina di ferro sul retro fissata al 
fronte mediante chiodi borchiati 



spessore 0^03 



note 



patina 



h dell'arco legg convessa 



verde molto scuro quasi 
marrone 



met or 



borchie 
e chiodi 



7 di cui 1 sostituita, in bronzo, che regge la piastra 
dell'impianto 



rivetti 



passanti e piastre 



fori 8? 



holes rim 



reparations riml bronzo 



fractures rim+ 




suspension studs 



museo Pigorini n inv 80335 



tipologia geometrico 
tipo 



Collarmele 



ben conservato - 1 frattura sul bordo, 
riparata in antico, perpendicolare ai 2 fori 
adiacenti (foto dettagli o + foto OM - lOx) 



motivi geometrici concentrici 



Stella 


raggi 








rotella 




contesto 
Tomedi 


femnninile 










210 


Papi 37 



provenienza 
comparazioni 



Collarmele - Campo Ciarleano 




tecnologia 



incisione, sbalzo, puntinatura, punzonatura 



spessore 



0,14 



h dell'arco 



2,2 



note 



patina 



verde scuro - lucida 



met or 



bruno-rossastro 



1 piastra mancante, 
in ferro? 



borchie 
e chiodi 



rivetti 



2 bronzo 



passanti e piastre 



fori 2+6 



holes centre+2+n reparations riml Br/Fe 



fractures riml 



suspension studs/chains 



museo Pigorini n inv 80336 



usurato e lacunoso nell'area centrale 



tipologia geometrico 
tipo 



Collarmele 



motivi geometrici concentrici 



stella raggi 
rotella 



contesto 
Tomedi 



femminile 



257 



Papi 



38 






provenienza 
comparazioni 



Collarmele - Campo Ciarleano 




analisi 



XRF 



peso 



49,7 



11,5 



tecnologia 



incisione, sbalzo, puntinatura, punzonatura 



spessore 



0,03 



h dell'arco 



1,3 



note 



patina 



non omogenea - verde 
molto scuro 



met or Ibruno-rossastro 



borchie 
e chiodi 

Fori 



rivetti 



passanti e piastre 



holes centre 



reparations 



Fractures centre 



suspension ring 



museo Pigorini n in\ 80337 



tipologia geometrico 
tipo 



Collarmele 



usurato e lacunoso su tutta la superficie ■ 
restauri recenti 



motivi geometrici concentrici 






Stella 


segmenti 








rotella 












contesto 


femminile 




Tomedi 








253 Papi 39 













provenienza 
comparazioni 



Collarmele - Campo Ciarleano 



tecnologia 



incisionej sbalzOj puntinaturaj punzonatura 




note 



patina verde scuro 



met or Ibruno-rossastro 



borchie 
e chiodi 

Fori 



rivetti 



passanti e piastre 



holes centre 



reparations 



fractures many 



suspension ring 



museo Pigorini n inv 83114 



tipologia orientalizzante 
tipo 



Alba Fucens 



usurato - microfratture e lacuna su tutta la 
superficie (foto OM - lOx) - restauri recenti 



motivi concentrici 


Stella 


raggi 








rotella 


traforata - frammentaria 



contesto 
Tomedi 



femminile 



291 



Papi 



104 



provenienza 
comparazioni 



ignota 



tecnologia 



incisione^ sbalzo^ puntinatura^ punzonatura 




note 



patina 



non omogenea - verde 
scuro 



met or Ibruno-ottone 



borchie 
e chiodi 



1 al centre + 2 sul bordo mancanti degli anelli sul retro 



rivetti 



passanti e piastre 



fori 2+3 



holes centre+2+n reparations 



Fractures many 




museo Pigorini 



ninv 85250 



tipologia orientalizzante 



tj P lAlba Fucens 



ben conservato - al centre ossidazione che 
occlude il foro della borchia mancantej in 
Perro? - I'impianto di rinforzo sul bordo non 
ripara alcuna frattura 



motivi concentrici 



stella raggi+sole 
rotella 



contesto Ifemminile 
Tomedi 



296 



Papi 



103 



provenienza 
comparazioni 



ignota 



tecnologia 



incisione, sbalzOj puntinatura, punzonatura 



note 



i 2+2 Fori allineati nei due versi potevano reggere 2 passanti 
perpendicolari al bordo (vedi disegno) oppure paralleli: 1 
passante in bronzo + 1 passante^ o piastra, in ferro come 
suggerito daH'impronta (Poto dettaglio) 




hdell'arco 3,3 



non omogenea - verde ■ 
lucida 



met or 



bruno-ottone 



vedi note 



borchie 
e chiodi 

Pori 



2 perpendicolari al bordo di diverse dimensioni 



rivetti 



passanti e piastre 



2(+2)+3+ 1 
non in linea 



holes 



centre+2+n 



reparations 



Practures unbroken 



suspension 



studs/chains 



museo Pigorini 



ninv 85251 



tipologia geometrico 



tj P ICascanditella 



usurato e lacunoso - al centre Porte 
ossidazione che occlude il foro della borchia 
mancante, in ferro? - restauri recenti 



motivi geometrici concentrici 



Stella 
rotella 
contesto 
Tomedi 



mancante 



Pemminile (?) 



361 



Papi 



19 



provenienza 
comparazioni 



ignota 





analisi 



XRF 



peso 



264 



tecnologia 



traPoro, incisione e punzonatura - bronzo e Perro - ingabbiato 
o intelaiato in una lamina o telaio di Perro mancante (impronta 
di 1 cm circa) 



spessore 



0,1 



23,4 



h dell'arco 



2,7 



note 2 ampie lacune nell'area mediana 



patina verde 



met or &e~ 



borchie 
e chiodi 



11 chiodini in Perro 



rivetti 



passanti e piastre 



Pori 27(?) 



holes centre+n 



reparations 



Practures many 



suspension iron 



museo Pigorini n inv 85253 



ben conservato - 1 frattura sul bordo 



tipologia orientalizzante 
tipo 



Alba Fucens 



motivi concentrici 



stella raggi 
rotella 



contesto 
Tomedi 



femminile 



310 



Papi 



96 




provenienza 
comparazioni 



ignota 




analisi 



XRF 



peso 



283 



22,5 



tecnologia 



incisione, sbalzo, puntinatura, punzonatura 



spessore 



0,9 



h dell'arco 



note 



patina 



verde scuro bluastra 



met or Ibruno-rossastro 



borchie 
e chiodi 



rivetti 



passanti e piastre 



fori 2+6 



holes centre+2+n reparations 



Fractures riml 




museo 



Pigorini 



ninv 85493 



tipologia geormetrico 
tipo 



Cascanditella 



usurato - fratture su tutta la superficie - 1 
riparazione in antico perpendicolare alia base 
dell'umbone (foto retro + foto OM - lOx) 



inotivi geometrici concentrici 



Stella 
rotella 
contesto 
Tomedi 



mancante 



femminile (?) 



339 



Papi 



provenienza 
comparazioni 



Castelnuovo di Massa d'Albe 



decorazione simile a 35493, piu 1 elaborata 



analisi 



XRF - OM 




peso 



312 



tecnologia 



traforo, incisione, sbalzo, puntinatura, punzonatura 



spessore 



1,4 



note 



i 3 rivetti della riparazioni non reggono alcuna piastra, ne' si 
rileva alcuna impronta di piastra in ferro - saldatura? 
restauri recenti delle fratture 



patina 



25,4 



h dell'arco 



3,2 circa 



non omogenea - verde 
scuro quasi marrone 



met or 



ottone 



borchie 
e chiodi 



3: 2 nei 2 Fori adiacenti + 1 nel foro centrale dei 3 opposti 
che regge un anello sul retro 



rivetti 



3 bronzo in situ 



passanti e piastre 



1 passante - 1 
piastra mancante, in 
ferro? 



fori 2+3 



holes centre+2+n reparations centre Br/Fe (?) fractures many 



suspension studs 



museo Pigorini n inv 85494 



tipologia geometrico 
tipo 



Cascanditella 



ben conservato - 1 piccola frattura sul 
bordo - mancano 2 segmenti del bordo della 
rotella 



motivi geometrici concentrici 



IS Hi 



Stella 
rotella 
contesto 
Tomedi 



traforata: 5 raggi doppi 



Pemminile (?) 



340 



Papi 




provenienza 
comparazioni 



Castelnuovo di Massa d'Albe 



decorazione simile a 35493; meno elaborata 



tecnologia 



traforo^ incisione, puntinatura, punzonatura 



note 



borchie 
e chiodi 

fori 



1 al centro con chiodo di piombo (foto OM 1 e 2 - lOx) 





patina 



rivetti 



non omogenea - verde 
scuro - lucida 



met or Irosso ottone 



passanti e piastre 



holes centre 



reparations 



Fractures riml 



suspension ring 



